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@ Messingiegierung. Herstellungsverfahren und Verwendung 

Die Erfindung betrifft eine Messinglegierung folgender 
Zusammensetzung (in Gew.-%): 
10bis35%Zink, 
4bis12<VbMan9an, 
2 bis 7% Aluminium, 
1,1 bis4%Silizium, 

0,01 bisO,15%Chrom und/oderZirkon, 

mil der Ma&gabe, daB das Silizium im wesentUchen in Form 
von Mangansilizid abgebunden ist, sowie wahlweise 
biszu 2^Blet, 
biszu 2(^0 Nickel, 

biszu l%ub!iche Verunreinigungen, 

wobei derAnteil an Eisenverunreintgungen 0,7% nicht uber- 
steigen darf. Rest Kupf er. 

AuBerdem wird ein Herstellungsverfahren fur einen eni- 
f sprechenden Werkstoff beschrieben, welcher vorzugsweise 
fiir Synchronringe eingesetzt warden kann. 
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Patentanspriiche 



1 . Messinglegierung , 

gekennzeichnet durch folgende Zusammensetzung (in Gew.-%): 
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Chrom und/oder Zirkon, 



mit der MaQgabe, daQ das Silizium im wesentlichen in Form von 
Mangansilizid abgebunden ist, sowie wahlweise 

bis 2U 2 % Blei, 

bis zu 2 % Nickel, 

bis zu 1 ?o ubliche Verunreinigungen, 

wobei der Anteil an 

Eisenverunreinigungen 0,7 % nicht tib^rsteigen darf,^ 

Rest Kupfer, 

2, Messinglegierung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

daQ der Silizium-Anteil zwischen 1,5 und 3% betragt. 

3. Messinglegierung nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

da6 der Chrom- und/oder Zirkon-Anteil zwischen 0,05 und 0,1% 
betragt • 
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Messinglegierung nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, 

daG der Mangan-Anteil mindestens 6?i betragt. 

Messinglegierung nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, 

daQ der Gehalt an Mangansiliziden hbher als 5% ist. 

Verfahren zur Herstellung eines Messingwerkstoffes oder eines 
Halbzeuges aus einer Messinglegierung nach einem der Anspruche 1 
bis 5, 

dadurch gekennzeichnet, 

da8 die auf ubliche Weise ersch^olzene Legierung bei Te.peraturen 
oberhalb 1000 C gegossen, vorzugsweise stranggegossen «ird, 

daG die gegossene Legierung mit beliebiger Abkuhlungsgesch.indig- 
keit auf Temperaturen unterhalb 400 C abgekuhlt wird, wonach 
der abgekuhlte Werkstoff aus einem p bzw. ^ -Mischkristallge- 
fuge besteht, in «elches, vorzugs«eise innerhalb der Korner, 
Primarausscheidungen aus im wesentlichen Mangansiliziden exnge- 
lagert sind. 

Verfahren nach Anspruch 6, 

dadurch gekennzeichnet, ^ 
daB der gegossene Werkstoff bei einer Temperatur von 550 bis 
800 C, vorzugs.eise von 620 bis 720 C warmumgeformt , vorzugswexse 
stranggepreOt wird. 

Verfahren nach Anspruch 7, 
dadurch gekennzeichnet, 

daO nach dem ersten War.umformen ein weiterer Warmumfor.schrxtt, 
vorzugsweise durch Gesenkschmieden . im Temperaturbereich von 
550 bis 800 C, vorzugsweise von 620 bis 720 C durchgefuhrt wird. 
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9. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, 
dadurch gekennzeichnet , 

daO im AnschluG an die Formgebungsschnitte jeweils eine Warmebe- 
handlung zur Entspannung oder Aushartung des Gefuges, bzw. zur 
Einstellung bestimmter Gefugeverhaltnisse im Temperaturbereich 
zwischen 200 und 500 C mit einer Dauer bis zu etwa 24 Stunden 
durchgefiihrt wird. 

10. Verwendung eines Messingwerkstof fes , bzw. einer Messinglegierung 
nach einem der Anspruche 1 bis 9 fur Halbzeuge und Halbfabrikate, 
die neben guter Bearbeitbarkeit einen hohen VerschleiOwiderstand 
aufweisen mussen, insbesondere fur Synchronringe. 




